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(54) MIt keramischen Farben dekorierter Glaekeramlkartikel und Verfahren zu seiner 
Herstellung 



(57) Es wird ein mit keramischen Farben dekorierter 
Glaskeramikartikel beschrieben, bei dem uber einer er- 
sten Farblage mindestens eine wertere angeordnet ist, 
die die erste Farblage zumindestteilwelse uberlappt. Die 
erste Farblage kann dabei als Grunddekor groBflachig 
und felnverteilt die Oberflaclne des Glaskeramikartikels 



uberziehen, die es z. B. auch vor Kratzem schutzt; die 
weitere anders gefarbte Farblage definiert als Markie- 
rungsdekor z. B. die Kochzonen und erieichtert die ver- 
wechslungsfreie Erkennung der dadurch farblich indivi- 
dualisierten Funktbnsbererchie. 
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Beschreibung 

Gegenstand der Erfindung ist ein mit keramischen 
Farben dekorierter Glaskeramikartikel und ein Verfahren 
zu seiner Herstellung. 

Glaskeramikartikel finden vielfache Verwendung, z. 
B. als temperaturwechselfestes (feuerfestes) Kuchen- 
geschirr, und insbesondere auch als Kochf lachen fur KQ- 
chenherde. 

DIese Artikel sind im allgemeinen nnit Dekoren versehen, 
sei es aus rein asthetischen Grunden Oder um z. B. be! 
Kochflachen die Kochstellen zu markieren. 
Als Farben furdiese Dekore werden keramlsche Farben 
auf Emaidebasis venn/endet, die nach konventionellen 
Techniken, wie z. B. Siebdruck Oder mittels der Abzleh- 
bildtechnik aufgebracht und anschlle3end eingebrannt 
werden. 

Solche MaBnahmen und Glaszusammensetzungen 
zum Dekorieren. Verzieren und Giasieren von Glaskera- 
miken sind z. B. aus der DE 42 01 286 A1 , der DE 36 00 
1 09 C2, der DE 35 05 922 CI und der DE 34 33 880 C2 

bekannt. 

Glaskeramlk wird bekanntlich aus einem keramisierba- 
ren Glas einer Zusammensetzung, wie sie beispielswei- 
se aus der EP 0 220 333 B1 bekannt ist, durch eine War- 
mebeliandlung nach einenn bestimmten Tempera- 
tur-Zeit-Programm (Keramlsierung) erzeugt, wobelTem- 
peraturen bis zu 1000 'C erreicht werden konnen. 

Auch Kochflachen fur Kochmulden. z. B. aus Glas- 
keramlk Oder Spezlaiglas werden an ihrer Oberseite mit 
einem Dekor aus keramischen Farben versehen. Einer- 
serts dient dieses Dekor der Kochzonenmarkierung und 
damit der Unterscheidung zwischen Kalt- und HeiBbe- 
reichen der Kochflache, andererseits erfullt die Dekora- 
tion der Kochftache auch eIne asthetlsche Funktion und 
ermoglicht den Gerateherstellern durch das Anbringen 
von indivlduellen Designmerfcnnalen den Aufbau von ei- 
genstandigen, unterscheidungsfahigen Produktllnien. 

Derzeit sind 3 Varianten der Dekoration von Glaske- 
ramik-Kochflachen mittels Siebdruck mogllch und auf 
dem Markt erhaltlich: 

1 . Einfarbige, monochrome Dekoration mit geeigne- 
ten keramischen Farbe im HeiB- und Kaltbereich 
unter Verwendung von Dekorstrukturen verschle- 
denster Flachen- bzw. Beiegungsgrade. 

2. Einfarbige/mehrfarbige Dekoration mit geeigne- 
ten keramischen Farben nur zu funktionellen Mar- 
kierung der Kochflache, insbesondere der Kochzo- 
nenbegrenzung, aber z. B. auch der Restwarmean- 
zelge Oder des Firmenlogos, wobei die Glaskera- 
mik-Oberflache sowohl im HeiBbereich als auch im 
Kaltbereich groBtenteils undekoriert bleibt. 

3. Mehrfarblge Dekoration mit geeigneten kerami- 
schen Dekorfarben, wobei beim Druck zwischen 
den verschtedenen Farben ein Abstand eingehalten 
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werden mu3, um zu vertiindem, daB Uberlappun- 
gen und Uberschneidungen der Dekore zustande 
kommen. die dann. nach bisheriger Ansicht im prak- 
tischen Gebrauch zum Abplatzen der Dekorschfcht 

5 tuhren. 

Bel alien Kochflachen mit diesen Dekorvarianten 
werden in Beretehen mit sparlicher Dekoration haufig 
Gebrauchsspuren und FingerabdrOcke bemangelt, wel- 

10 Che auf der weitgehend glatten. glanzenden Oberflache. 
insbesondere auch in Ausstellungs- und Verkaufsrau- 
men sehr auffallig sind. 

Bei Glaskeramik-Kochflachen mrt einer nur sparli- 
chen Dekoration, d.h. z.B. nur mit einer Kochzonenmar- 

is klerung, Restwarmeanzeige und einem Finmenlogo 
kann in Einzeif alien, insbesondere auch bei Einsatz von 
Halogenheizkorpem sowie bei starker Bestrahlung von 
oben, wie sie z. B. in Ausstellungs raumen von KQchen- 
studios ublk^ ist, unter Umstanden die "Technik unter 

20 der Kochflache' fQr den Betrachter bzw. den Benutzer 
sichtbar werden, und dessen asthetisches Empfinden 
storen. 

Um diesen unerwunschten Effekl zu vermeiden 
Oder zu reduzieren. mussen heute Streulichtabdeckun- 

25 gen aufgebracht werden. Hierbei handelt es sich um eine 
dunkle Farbschicht, die aut die Kochf lach en unterseite 
aufgebracht wird und die keine Durchsicht mehr eriaubt. 
Auch dieses Problem kann nach der vorliegenden Erfin- 
dung durch eine Grunddekoration weitgehend gelost 

30 werden und somit die aufwendige Unterseitenbeschich- 
tung uberflussig machen. 

Daruber hinaus kommt es bei langerer Verwendung 
einer Kochflache zu Gebrauchsspuren in Form von Krat- 
zern, zu Metallabrieb von den Topfen und zuweilen zu 

35 Oberflachenveranderungen durch ungeeignete Reini- 
gungsmlttel, die auf den Kochflachen auffallig und sto- 
rend wirken. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde 
eine dekorierte Kochflache so zu verbessern, daB die 
40 Auffaliigkelt von Fingerabdrucken, eventuellen Ge- 
brauchsspuren und Kratzern deutlich verringert wird, 
wobei durch das Dekor auch ein wirksamer Schutz der 
Glaskeramlk vor Oberflachenbeschadigung errek:ht 
wird. 

4S Die Aufgabe der Erfindung wird dadurch gelost, daB 
auf dem Glaskeramikartikel uber einer ersten Farblage 
mindestens eine weitere angeordnet ist, die die erste 
Farblage zumindest teilweise uberlappt und wobei die 
erste Farblage als Grunddekor groBflachig auf derOber- 

50 fiache des Glaskeramikartlkels aufgebracht ist. Die erste 
Farblage als Grunddekor uberziehtden Artikel gleichma- 
Big, als fein verteiltes Punkt- und/oder Linienraster und/ 
Oder in sich wiederholenden graphischen Struktureinhei- 
ten. 

55 Die erste Farblage als Grunddekor kann dabei die 
gesamte Kochflache (Kalt- und HeiBbereiche) Qberzie- 

hen und bedeckl die Oberflache des Glaskeramikartlkels 
von 1 % bis zu 95 %, im HeiBbereich insbesondere von 
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1 % bis zu 40 %. 

Damit derzeit schon vorgegebene Dekorationsvarianten 
und/oder Designlinien beibehaften werden konnen, und 
gleichzeitig die Vortelle dieser Erfindung zur Geltung 
kommen. empfiehit es sich, die Farben der ersten Lage 
bei Verwendung als Grunddekor mit dem Fart7eindaick 
des undekorierten Glaskeramikartikelsabzustimmen. D. 
h. es ist vorteilhaft z. B. fur Kochflachen aus dunkler 
Glaskeramik die erste Farbiage mit einerdunklen Dekor- 
tarbe vorzunehmen. 

Aufgrund der auf der Oberflache gleichma3ig, fein ver- 
tellten Dekorelnheiten und der unterschledliciien Lk:ht- 
reflektion zwischen undekorierter Oberflache und Dekor 
erscheint die ursprungitch gtatte und glanzende Kochfla- 
ci^e nun tellweise mattiert. 

Dadurch ist die Auffalligkeit von tiinzukommenden Mat- 
tierungen wie z. B. Fingerabdrucken, Topfkratzern und 
sonstigen Gebrauchsspuren seiir gering. 

Eine weitere Ausf uhrungsform dieser Erfindung be- 
steht darin, die Koclizonen durch eine Auflockerung 
sclion des Grunddekors deutlich optisch hen^orzuhe- 
ben. Die erste Farbiage weist durch eine sich andernde 
Auftragsdichte und/oder -dicke auf der Oberflache des 
Glaskeramikartikeis einen Intensitatsverlauf auf. Durch 
diesen Intensitatsverlauf der Dekorierung konnen Koch- 
zonen markiert werden, ohne speziell Binge Oder andere 
Liniendekors aufdrucken zu mussen. 

In bevorzugter Ausfuhrungsform der Erfindung de- 
finiert die weitere Farbiage als Markierungsdekor, insbe- 
sondere Kochzonen, Warmhaltezonen, Kalt- bzw. Ar- 
beitsbereiche, Anzeigenbereiche und Restwarmeanzei- 
gen und bildet Schriftzuge und/oder Symbole und/oder 
sonstige Kennzeichnungen aus. 
Bei Verwendung der weiteren Farbiage als Markierungs- 
dekor weist diese slnnvoHerweise eine andere Farbe auf 
als das Grunddekor, wobei die Dekore insbesondere in 
Teilbereichen der Oberflache des Glaskeramikartikeis 
ubereinander angeordnet sind. 

Dabei ist es nach vorliegender Erfindung neu, daf3 
die Dekore auch ubereinander gedruckt werden konnen, 
ohne daB sich Probleme im Bereich der Uberdruckung 
z. B. durch Verlaufen, Abplatzungen oder reduzierte 
Haft- und Abriebfestigkeit ergeben wurden. Welche fur 
Kochflachen geeigneten keramischen Dekorfarben da- 
bei fur die jeweiligen Farbtagen untereinander und mit 
dem jeweiligen Gtaskeramik-Substrat die optinrvalen Er- 
gebnisse, bei meist vorgegebenen Produktlonsparame- 
tem fur den jeweiligen spateren Einsatz erzielen, kann 
in anwendungstechnischen Von^ersuchen ermitlelt wer- 
den. 

Die Erfindung betrifft auch das Verfahren zur Her- 
stellung eines mit keramischen Farben dekorterten Glas- 
keramikartikeis, bei dem ein Artikel aus keramisierbarem 
Glas mit den keramischen Farben dekoriert wird und das 
Einbrennen der keramischen Farben wahrendoder nach 
der Keramisierung erfolgt, wobei auf die Oberflache des 
Glaskeramikartikeis eine erste Lage aus keramischer 
Farbe aufgebracht und getrocknet wird und danach eine 



weitere Lage aus keramischer Farbe Qber der ersten an- 
geordnet wird, die die erste Farbiage zumindest tellwei- 
se uberlappt. Die Farblagen werden dabei im Siebdruck- 
vertahren auf den Glaskeramikartikel aufgebracht. 
s Die Erfindung wird anhand der. in den jeweiligen Fi- 
guren dargestetlten und nachstehend naher beschriebe- 
nen Ausfuhrungsbeispiele erlautert. 
Es zeigen: 

10 Figur la: Aufsicht auf eine Kochflache mit einer 

ersten Fart>)age als Grunddekor. 

Figur lb: Aufsicht auf eine Kochflache mrt ei- 

nem Grunddekor nach Figur 1 a und ei- 
is ner weiteren Farbiage als Markie- 

rungsdekor 

Figur 2a: Aufsicht auf eine Kochflache mit einer 

ersten Farbiage als Grunddekor, die 
20 aber gleichzeitig auch Funktionsberei- 

che definiert. 

Figur 2b: Aufsicht auf die Kochflache nach Figur 

2a nach dem 2. Siebdruck, wobei die 
25 zweite Farbiage als Markierungsdekor 

ausgebiklet ist. 

Figur 3: Ein typisches Rastermuster fur das 

Grunddekor (hier: SCHOTT-Raser SR 
30 326). 

Figur la zeigt eine Kochflache z. B. mit elektrischer 
Beheizung. Hierbei ist eine mit 1 bezeichnete Platte aus 
Oblichem keramisierbaren Glas durch einen ersten Sieb- 

35 druck mit einer ersten Fartlage als Grunddekor 2, z. B. 
mit dem f einen Rastermuster "SR 326" (Fig. 3)versehen. 
Da die nach der Keramisierung gebildete Glaskeramik 
in Aufsicht schwarz und in der Durchsicht violett Oder 
braun bis dunkelrot erscheint, wird eine sich schwarz- 

40 braun ausbildende Dekorfarbe eingesetzt, z. B. um den 
vom Geratehersteller gewunschten Design-Eindruckder 
undekorierten Glaskeramik, so wie sie von den Kunden 
bisher akzeptlert wurde, nicht zu verfalschen. 

Danach wird die mit der im Siebdruck-Verfahren auf- 

^ gebrachten ersten Farbiage dekorierte Glasplatte an der 
Lutt, Oder z. B. bei 85 **C etwa 3 min. lang getrocknet. 

AnschlieBend wird zusatzlich zum Grunddekor 2, 
wieder mittels Siebdruck eine weitere zweite Farbiage 3 
als Markierungsdekor 3 ubergeordnet, die, wie in Figur 

50 1 b gezeigt, die Kochzonen 4 und Restwarmeanzeigen 
5 definiert und Schriftzuge wie z. B. ein Warenzelchen 6 
Oder ein Firmenlogo 7 ausbildet. Als Farbtone werden 
fur das Markierungsdekor 3 z. B. braun oder grungrau 
gewahit, die sich deutlich vom Grunddekor 2 abheben. 

55 Dabei wird nach der Erfindung das Markierungsde- 
kor 3 einfach Qber das Grunddekor 2 gedruckt. 

Danach erfolgt bei der so 2-fach mit Dekorfarbe be- 
druckten Platte der Obliche DekoreinbrarKl gleichzeitig 



Figur lb: 

75 

Figur 2a: 

20 

Figur 2b: 

25 

Figur 3: 
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mit der Keramisierung der Platte. 

Figuren 2a und 2b veranschau lichen, wie mit 2 Sieb- 
druckvorgangen subjektiv ein 3-Farben Dekor erreicht 
werden kann. Wie in Figur 2a zu sehen, wird beim ersten 
Druck die Kochflache 1 aus einem ubilchen keramisier- 
baren Glas mit einer relattvdunklen z. B. stahlblauen De- 
korfarbe als Grunddekor 2 bedruckl, wobei in diesem 
Fall aber mit dem gleichen Sieb, und gleicher Farbe noch 
eine Restwamneanzeige 5 ein Warenzeichen 6 und ein 
Firmentogo 7 aulgedruckt werden. 

Das Hintergrunddekor 2 ist wiederum selir f einstruk- 
turiert ausgebildet z. B. ebenfalls mit dem in Figur 3 ge- 
zeigten Dekorraster "SR 326\ 

Nacli dem ersten Siebdruck wird die dekorierten 
Kocliflache 1 an der Lutt getrocknet Oder bei 50 - 90 "^C, 
ca. 5 min. getrocknet. 

Auf der bereits dekorierten Kochflache erfolgt nun 
ein 2. Siebdruck mit einer anderen Farbe, z. B. weiB, der 
nur die Kochzonen 4 markiert. 

AnschlieBend erfolgt der Dekoreinbrand bei etwa 
950 **C. 

Nach der Keramisierung der so dekorierten Platte 
hat der Betrachter folgende FarbeindrQcke: 

- das Hintergrunddekor 2, das sehr feinstrukturlert auf 
der dunklen Glaskeramikplatte 1 aufsitzt erscheint 
ebenfalls dunkel, fast schwarz, 

- die kraflige und in durchgezogenen Unien aufge- 
druckten Funktionsbereiche, SchriftzOge und Mar- 
kierungen heben sich stahlblau vom dunklen Hinter- 
grund der Platte ab und 

die Kochzonenmarkierung 4 erscheint weld. 

Zusammenfassend sollen die Vorteile der Erfin- 
dung, mit der es erstmals moglich ist, mehrfarbig deko- 
rierte Glaskeramikkochflachen herzustellen, deren De- 
kore sich zum Teil auch uberdecken und uberschneiden, 
nochmals zusammengestellt werden: 

das gleichmaBig auf der Platte verteifte Grunddekor 
schutzt die Glaskeramikkochflache selbst vor ober- 
flachlichen Kratzem, vor Metallabrieb und Ge- 
brauchsspuren; 

das Grunddekor reduziert daruberhinaus die Auffal- 
ligkeit von Verschmutzungen, z. B. von Fingerab- 
drucken; 

- Die Kochflachenuntenseiten mOssen z. T nrcht mehr 
beschichtet werden. urn die unterliegende "Technik" 

abzudecken; 

- Das Mehrfarbendekor erieichtert die Bedienung z. 
B. des Kochgeratesdurch verwechslungsfreie. farb- 
lich individualisierte Funktionsbereiche; 



es sieht sehr ansprechend aus; 

- es ist einfach mit herkommlichen Verfahren und ke- 
ramischen Farben herzustellen. 



Patentanspruche 

1 . Mit keramlschen Farben dekorierter Glaskeramikar- 
tikel, insbesondere Glaskeramikkochflache, 
dadureh gekennzelchnet, 

da(3 auf dem Glaskeramikartikel uber einer ersten 
Farblage mindestens eine weitere angeordnet ist, 
die die erste Farblage zumindest teilwelse Qber- 
lappt. 

Glaskeramikartikel nach Anspruch 1 . 
dadureh gekennzeichnet, 

da3 die erste Farblage als Grunddekor groBflachig 
auf der Oberflache des Glaskeramikartikels aufge- 
bracht ist. 

Glaskeramikartikel nach den Anspruchen 1 und 2, 
dadureh gekennzeichnet, 

daB die erste Farblage als Grunddekor den Artikel 
als gleichmaBiges, fein verteiltes Punkt- und/oder 
Linlenraster und/oder in sich wiederholenden gra- 
phische Struktureinheiten Qberzieht. 

Glaskeramikartikel nach den Anspruchen 1 bis 3, 
dadureh gekennzeichnet, 

daB die erste Farblage ats Grunddekor 1 bis 95 %, 
insbesondere 5 bis 80 % der Oberflache des Glas- 
keramikartikels bedeckt. 

Glaskeramikartikel nach den Anspruchen 1 bis 4, 
dadureh gekennzelehnet, 

daB die Farbe der ersten Lage bei Verwendung als 
Grunddekor mrt dem Farbeirxiruck des undekorier- 
ten Glaskeramikartikels annahemd ubereinstimmt. 

Glaskeramikartikel nach den Anspruchen 1 bis 5, 
dadureh gekennzeichnet, 
daB die erste Farblage durch eine sich andemde 
Auftragsdichte und/oder -dicke auf der Oberflache 
des Glaskeramikartikels Intensitatsverlaufe auf- 
weist. 

Glaskeramikartikel nach den Anspruchen 1 bis 6, 
dadureh gekennzeichnet, 

daB die erste Fartslage zusatzlich Funktionsberei- 
che auf der Oberflache des Glaskeramikartikels 
definiert und/oder SchriftzOge und/oder Symbole 
und/oder sonstige Kennzeichnungen ausbildet. 

a Glaskeramikartikel nach den AnsprDchen 1 bis 7, 
dadureh g kennzeiehnet, 
daB die weitere Farblage als Markierungsdekor. ins- 
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besondere Kochzonen, Warmhaltezonen, Kalt- 
bzw. Arbeitsbereiche, Anzeigenbereiche, und Rest- 
warmeanzeigen definiert und/oder Schriftzuge 
und/oder Symboie und/oder sonstige Kennzeich- 
nungen ausbiidet. 5 

9. Glaskeramikartikel nach den Anspruchen 1 bis 8. 
dadurch gekennzeichnet, 

daO die weitere Farbiage bei Verwendung als Mar- 
kierungsdekor eine andere Farbe als das Grundde- io 
kor aufweist 

10. Verfahren zur Herstellung eines mit keramischen 
Farben dekorierten Glaskeramikartikels. bei dem 

ein Artlkel aus keramislerbarem Glas mit den kera- '5 
mischen Farben dekoriert wird und das Einbrennen 
der keramisclien Farben wahrend Oder nach der 
Keramisierung (Umwand)ung des Glases In Glaske- 
ramlk) erfolgt, 

dadurch gekennzeichnet, 20 

da(3 auf die Oberfiache des Glaskeramikartikels im 
Slebdruck eine erste Lage aus keramischen Farben 
aufgebracht und anschlie3end getrocknet wird. und 
danach mindestens eine weitere Lage aus kerami- 
scher Farbe uber djeser ersten angeordnet wird, die 2S 
die erste Farbiage mindestens teiiweise uberlappt. 
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FIG.Ia 
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FIG. 2a 
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FIG. 3 
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